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PatentansprQche: 

,. N,u.Hclz=chu,zmm.1mUb,el.o.nWirkun9SSp.Wr.m vo«^^^ 



^''^^^C « N - C 3 H, 
RS ^ 

Konzentrationen von 0.01-10 Mas8ea^.tenenlr^^^^^^^ 

3. Neue Holzschutzmittel nach Anspruch l.dadurch B^'^f ""^^.'^^^fwon JT^^^ 
in Kombinatlon mit anderen bekannten Ho.zschutzmm^^^^^^^ 

Ifisllche polymere Stoffe wie Harze, Bitumen oder Teerole enthalten. 

Anwendungssablat dar Eriindung 

DieErr.„dun«beUimne«an.9eHc,»chuUn,i«e.wlrJ«^^^^^ 
von Holz gegen holzverlSrbende und holMersldrende Pilie. 

Charakteristlk der bekaimten technlschen UtungMi 

sehr begrenzte Anzahl von Subsianien Vefwendung-da die k«^P|«»'*« symnew neu 

5konomlschen Aufwand sowie eine «P««««"r"°^»«'*"'» U„d Methvlenbi8rhof«r.ild. 

Verwendet warden vor allem: TributyWnnox.d, ^^^'''^'^^^'''^yr^^ UV^estrahlunflsehrschnsll abb«.t 

und somit keSnen wirksamen SchuU gegen h^'^^^^j vrfe euch fleeen 

Pe.rtachlorphenolbeslm2warelneomfassendeundl^^^^^^^^^^ 

Pil2e ilemllch hohe Aufwandmengen. Aufierdem ist auch 1^";*^^^^^ GrOnden nieht allgemain 

Mcthylenbl8rhodanldlMBeBenhol«.erfarbendePnze9^^^^^^^ 

Kn?0%s?^%^^^^^^^^^ 

E5nsat2spektrum.verlfin9erteWirkuno8dauerundgutefa»W^^ 
..,sTributyl2lnnv.rbmdMnoen.Tribotylzinndialkyld.thlc«8r^^^^^ 

Ein Nachtell dleser HolischutimUielkombinallon besteh. in der relativ hohen Aufwanameny 
ToxIzitStsproblemen. 

ZieldarEHIiMiuns 

Anwendung gelangen kdnnen* 
Darlegung des Wesens der Efflndimg 

HoteschuU geeignet sind. 
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Diese Aufoabe wird erfindungsgemiB dadurch gelSst. daB die neueii Hobschutimittel neben Obllchen Hilfc- imd TrSoerstoffm 
sis Wirkstoffe Verblndunflen dar allgameinen Formal 

^ « H - 0 « N, 
RS 

inder 

R emen mederen Alky- oder Alkytenrest oder einen Aralkytrest bedeulet und 
XfOr Halogen stehC 

D?e*n6!r6"^^ Wirksloffe lassen sich nach literaturbekannlen Verf ahren (OD PS 256693) durch Alkylierung von Kalium- 
moncesteroalzen der Cyanimidodithiokohlansaure mit Chlorbrommethan und gaoebenenfatls anschlieBende 
Umhalogenlerungherstellen. • ... « ^ j ^^an^ 

Sle sind Gberraschenderwelse hervorragend wfrksam gegen holiverfarbende und hotzzersldrendti PHze. Dte errindungsgemBISo 
Wirkung gegenuber holzzerstorenden Pilzon tf Itt bereils bei Konzenlrationen von < 0,34 kg/m' ein. Die V/lrkstoffe sind 
mindertoxisch und gut loslich in handelsublichen organlschen Ldsungsmitteln. Sle dringen sehr gut in das Holz "J^o 
garanticren somit einen Tiefenschutz des behandelten Materials. Das 1st insofern besonders bedeutsam, da solche Wirkstoire, 
die nur an der Oberf l§che hahen, das Holz bei RiBbildung nichl vor einem fungiziden Angriff schOtzen kOnnen. 
Die ernndungsgemSBen Holzschulzmlttel kSnnen neben OblichenorganischenLdsungsmlttelnauch hydrophobierendeZusWze 
in Mengen von 1-10 Masse Anteil in % in Form von festen Paraffinen. chlorierten Paraffinen oder Silikondlon und/oder 0,5 bis 
20 Masse-Anteil in % Bindcmittel wie Leinol, Lftlnolfirnitt, Alkydharze, Vinylharze, chlorierte Vinylharze oder/und in dem 
jeweiligon L6sungsmitte1gemisch losliche polynoere Stoffe wie Harze, Bitumen oder Teerftle enthalten. 
FQr praktische Zwecke unter Beachtung der Anforderungen hinsichllicli Dauerwirkung und Sicherheit enthalten die 
erfindungsgemaSen Hobschutzmittel mindestons einen oder zwel der erfindungsgemSBen Wirkstoffe In Konzentratlonen von 
0,1-1 0% vorzugsweise 0,2-3 %. Die errmdungsgemSBen Holzschutzmittel kfinhen zusStzlich norh bekannto .... 
Holzschuztmittelwirkstoffe wie Tributylzinnoxld, Tribulylzlnnbenzoat, Pentachlorphenol, Dichlofluanid, Methylenbisrhodamd 
und/oder andere enthalten. 

AusfOhrungsbelspleto 

NachstehendwirddieErfindunganBelsplelenerWutert,ohne8l6daduichelnzoschrank«n. , 

Die Ergebnisse werden in Form von Tabellen dargestellt. in denen die Jewailige zum ElnsaU gelangenden Wlrk«tofe und die 

verwendeten Konzentrationen sowie die Bonitur angegeben sind. AuBerdem wurden einige Holzschutzmittolrezeoluren bal 

diesen Pruf ungen verwandt, die mit ihren Kurzbezeichnungen anschlieBend genannt warden. Die Testung erfolp*. In der laut 

Versuchsbeschreibung angagabenen Koruentratlon. 

Rezepturl 

Chlormethyl-ethyl-cyanimidodithiocarbonat 2% 
Chlorbenzol 10% 
p-Chtorbenzol 20% 
o-Dichlorbenzol 20% 
Benzin 140/180 48% 

Rezeptur2 

Chlormr.thyl-n-propyl-cyanimidodlthlocarbonst 1,8% 
Chlorbenzol 6% 
p-Dichlorbenzol 10% 
o-Dlchlorbenzol 30% 
Benzin 140/180 45,2% 
Schwerdl 8% 

RezepturS 

Chlormethyl-i50-propyl»cyanimidodithlocarbonat 2% 

Benzin 40% 

Paraffin 6% 

Montanharz 5% 

Xylol 48% 
Rezeptur4 

Chlormethyl-methyl-cyanimidodithiocarbonat 0,5% 

Toluol 10% 

Benzin 76% 

Leindl 10% 

Alkydhaiz 3% 

Sikkativ 0,5% 
RezepturS 

^Ailyl-chlofmethyl-cyanimidodithiocarfaonat 0,8% 
Vinylharz 5% 
Siiikondl 1% 
Benzin 23,2% 
Xylol 70% 
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Rezeptur$ 

Benzyl-chlormethyl-cyanimidodithiocarbonat 1 % 

Polystyrol 2% 

Xylol 50% 

Parafrm 2% 

Stlikon51 1% 

Chlorbenzol 10% 

o-Dichlorbenzol 11% 

p-Dichlorbenzol 23% 
RezepturT 

Chlormethyi*mathyl-cyanimidodithiocarboii«l 0,6% 



Tributylzinnosdd 


0,8% 


Chlorbenaol 


15% 


p-Dlchlorbemtol 


20% 


o-Dich!orbenzol 


25% 


chloriertes Polyethylen 


3% 


Bonzin 140/180 


30,7% 


Xylol 
1 


5% 


Pentachlorphenot 


4,3% 


Chlorbenzol 


15% 


p^ichlorbenzol 


20% 


o-Dichlorbenzol 


22% 


chloriertes Polyethylen 


3% 


Benzin 140/180 


30,7% 


Xvlol 


5% 



BolsptoM 

Testung gegen holzverffirbenda Pifaee 

Versuchsbeschrelbung . « ^ 

Schllffholzpappe in der Abmessung 4,5 x 13,4cm wird mlt 2,12g Probelosung In der angogebenen Konzentration getrSnkt und 
getrocknet. Anschlie&end werden die Pappen im XenontestgerSt mit UV-Strahlung belastet Die Belaatung erfolgt in mehreren 
Stufen. Nach dieser Behandtung mOssen die Pappen vor der biologischen Testung ongefeuchtet werden. Die Belmpfungeriolgt 
mlt einer Sporensusponsion des Testpilzes Pullularia puliulans. Die beimpfte Pappe wird zum BrOten in eine feuchte Kanuner 
efngelegt und bei einer Temper atur von 20 bis 26»C im Brutschrank aufbewahrt Die Auswertung erfolgt nach lOTagen. 
Bonlturscheme: 

1 n starker Befall 

2 *-mittlerer Befall 

3 ■» gerlnger iBefall 
4 -kein Befall 

In Tabelte 1 sind die erhaltenen Ergebnisse zusammengesteUt: 

Tabella 1 Hemmung von holzverfSrbenden Pilzen durch die erfindungsgemSfien Mittel 
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Abstract: 
DD 275433 A 

Wood preservative compsns. contain N-cyano-imido dithiocarbonate esters of formula (I): where R = 
lower alkyl, alkenyl or aralkyl; X = halogen. (I) are described in DD256693. The compsns. contain 0.01- 
10 wt.% (I), 1-10 wt.% of a hydrophobic additive (II) and/or 0.5-20 wt.% of a binder (III), together with 
an organic solvent and opt. other fiingicides. (II) is an opt. chlorinated paraffin wax or a silicone oil. 

(Ill) is linseed oil, a linseed oil varnish, an alkyd resin, an opt. chlorinated vinyl resin, resin, bitumen or 
tar oil. ADVANTAGE - The compsns. have broad-spectrum activity against wood-destroying and esp. 
wood-staining fungi. They have low toxicity and good UV stability. 
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